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§ (54) Title: RECORDING PAPER COMPRISING A COMBINATION OF VARIOUS SECURITY FEATURES 

S .(54) Bezeichnung: AUFZFJCHNUNGSPAPEER MTT ETNER KOMBINATION MEHRERER SICHERHETTSMERKMALE 

— (57) Abstract: The invention relates to a recording paper (I) comprising at least two of the following security features ( I ), (2), (4) and 
§H (5), or (II) comprising at least one of the following security features (2), (4), and (5) and at least one of the following security features 
= (i)and(3): (1) a water-insoluble dye (A) which is mcorporated into the paper and which bleeds when placed in contact, for example, 
with an organic solvent; (2) a dye (B) which is applied to the rear side and which becomes fluorescent in daylight when brought 
into contact with an alkaline substance; (3) a watermark (4) is incorporated into the paper or printed thereon; (4) cellulose which 
is placed in the paper, is imbued with a dye (Q and/or is treated with an optical brightening agent, and which becomes fluorescent 
Tj! when exposed to UV radiation, and; (5) a layer applied to the rear side, which comprises acceptors and encapsulated microcapsules 
^ containing color formers, whereby the color formers enter into a color forming reaction with the acceptors by means of pressure. 

(£) (57) Zusammenfassung: Ein Aufzeichnungspapier weist (I) mindestens zwei der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale 
(i) (2) (4) und (5) Oder (D) mindestens eines der nachfolgend angegebenen Sicherbeitsmericmale (2), (4) und (5) und mindestens 
£ eines der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale (1) und (3) auf: (1) ein im Kontakt beispielsweise mit einem organischen 
^ Losungsmittel ausblutender, in das Papier eingearbeiteter wasserunldslicher Farbstoff (A); (2) ein im Kontakt nut einer alkalischen 
i-H Substanz bei Tageslkht fluoreszierender, rQckseitig aufgebrachter Farbstoff (B); (3) ein in das Papier eingearbeitetes oder aufge- 
° druckles Wasserzeichen (4) ein in das Papier eingebrachter mit einem Farbstoff (C) eingefarbter und/oder mit einem optischen Auf- 
O heller behandelter ZeUstoff, der unter UV-Bestrahlung Ouoreszierend ist; (5) eine riickseitig aufgebrachte Schicht mit Akzeptoren 
jj£ und eingekapselte FarbbUdner enthaltenden Mikrokapseln, wobei die Farbbilder mit den Akzeptoren auf Druck eine farbbUdende 
Reaktion eingehen. 
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Aufzeichnungspapier mit einer Kombination 
mehrerer Sichertieitsmerkmaie 

Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungspapier mit einer Kombination mehrerer 
Sichertieitsmerkmaie. Ferner beschreibt die Erfindung hinsichtlich eines Si- 
cherheitsmerkmales ein Verfahren zur Authentizitatsprufung eines erfindungs- 
gemSlien Aufeeichnungspapiers. 

Aufzeichnungspapiere bestimmen das tegliche Leben in der Gesellschaft und 
innerhalb des Berufslebens. Fur Einsatze beispielsweise als Oberweisungs- 
formulare oder Schecks, Diploma, Zertifikate, Beipackzettel fur pharmazeuti- 
sche Produkte, Lotteriescheine, Wertzeichen oder allgemein als Ausdrucke 
Oder Kopien, deren berechtigte Anfertigung durch die Verwendung des fur die- 
sen Zweckzugelassenen und charakteristischen Papiers nachzuweisen ist, 
wurden in der Vergangenheit bereits verschiedene Losungen fQr Aufzeich- 
nungspapiere mit Sicherheitsmerkmalen vorgeschlagen. Neben der Authenti- 
zitatsprufung besteht bei einer Vielzahl solcher Papiere auch das Interesse, sie 
vor nachtriglichen FSlschungen zu schutzen. 

Seit vielen Jahren ist die Verwendung von Wasserzeichen als Sicherheits- 
merkmal fur Dokumente, deren Authentizitat in Form einer passiven Untersu- 
chung nachgewiesen werden soli, bekannt Auch die Verwendung von in glei- 
cher Art nachzuweisenden Sicherheitsfaden wurde vorgeschlagen. 

Die DE 195 01 289 A 1 sieht fQr ein wSrmeempfindliches Aufzeichnungspapier 
den Einsatz von farbigen und unter ultravioletter Bestrahlung fluoreszierenden 
Fasem, die dem Papierfaserstoff vor der Blattbildung in geringer Menge zuge- 



mischtwerden, vor, was jedoch mit erheblichen produktionstechnischen Nach- 
teilen verlSngerter Reinigungsstillstande an der Papiermaschine verbunden 1st. 
Gleichzeitig kann der Ausschufc von so hergestelltem Papier nur sehr einge- 
schrankt recyclet werden aufgrund der mit blo&em Auge auffSIIigen Synthese- 
fasern. 

In der DE 25 18 871 A 1 wird fur beschichtete Papiere als Sicherheitsmerkmal 
offenbart, da& zwei gleichgeartete Substanzen, die wenigstens einen Farbbild- 
ner als Azo-Verbindung und wenigstens einen Farbstoff Oder ein Pigment ent- 
halten, in bzw. auf das Tragerpapier aufgebracht sind. Im Rahmen einer akti- 
ven Untersuchung kann zur Authentizitatsprufung ein Reagenz mittels Stempel, 
Filzstift Oder Walzeneinrichtung auf das Papier aufgebracht werden, wobei die 
Substanz in bzw. auf dem Tragerpapier zusammen mit dem Reagenz in Form 
von Farbbildung reagiert. Das so beschriebene Sicherheitsmerkmal kann mit 
einem Wasserzeichen als weiteres Sicherheitselement kombiniert werden. 

Aus dem DE 296 17 106 U 1 ist die Verwendung von Farbstoffen bzw. Pig- 
menten auf Anthrachinonbasis als alleiniges Sicherheitsmerkmal bekannt. Die- 
se der Papiermasse zugegebenen Oder auf die Papieroberflache aufgebrach- 
ten Farbstoffe bzw. Pigmente konnen durch Acetonbehandlung zum Ausbluten 
gebracht werden, urn die Echtheit des Papiers nachzuweisen. Die EP 0 072 
481 B 1 sieht fur ein falschungssicheres Papier eine Beimischung von 2-(4'- 
Amino-3'-sulfophenyl)-6-methyl-benzthiazol-7-sulfonsiure oderderen Salzen 
vor, wobei eine Echtheitsprufung mit verdunnter KaliumpermanganlSsung vor- 
gesehen ist Als alleiniges Sicherheitsmerkmal offenbart die DE 27 47 349 C 2 
fQr falschungssichere Papiere, die insbesondere als fur von Hand auszufCillen- 
de Zahlungsanweisungen eingesetzt werden sollen, die Verwendung von Py- 
rensulfons§uren oder deren Metalisalzen in der Papiermasse Oder auf der Pa- 
pieroberflache. 
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Zur Kenntlichmachung mechanischer Manipuiationen beispielsweise durch Ra- 
dieren, Kratzen, Abheben von Beschriftung mit Klebeband Oder dergleichen an 
ausgefullten Formularen offenbart das DE 298 15 121 U 1 fur die Beschichtung 
von Tintenstrahldruck-Papieren eine Streichfarbe, deren Pigmentgemisch aus 
gefallter Kiesels3ure und zumindest einem Anregungsstrahlung aus dem uitra- 
violetten oder sichtbaren Spektralbereich absorbierenden Absorberpigment be- 
steht. 

Aus der EP 0 844 097 A 1 ist ein warmeempfindliches Aufeeichnungsmaterial 
bekannt, das als ein erstes Sicherheitsmerkmal ein auf seiner RQckseite auf- 
gedrucktes latentes Bild, hergestellt mittels einer ein fluoreszierendes Reagenz 
enthaitenden Sicherheitstinte aufweist. Zur Ausbildung eines zweiten Sicher- 
heitsmerkmals in Form eines wasserdichten Bildes auf der RQckseite des war- 
meempfindlichen Aufeeichnungsmaterials enthait die Sicherheitstinte ein was- 
serabweisendes Mittel. Die das als Pigment oder Farbstoff verwendete fluores- 
zierende Reagenz und das wasserabweisende Mittel enthaltende Sicherheits- 
tinte ist in einem waBrigen Tr^ger enthaiten bzw. dispergiert, der auBer diesen 
Komponenten noch ein Bindemittel enthaiten kann. Nachteilig bei diesem Vor- 
schlag ist die Tatsache, dafi durch den wasserabweisenden Charakter der Si- 
cherheitstinte die Anordnung von Preprints mittels der ublichen Druckverfahren 
erschwert wird. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, fur Aufeeichnungspa- 
piere eine Kombination mehrerer Sicherheitsmerkmale zu schaffen, womit zum 
einen die Durchfuhrung einfacher AuthentizitatsprQfungen realisiert wird und 
womit zum anderen ein wirksamer Schutz vor FSischungsversuchen geschaf- 
fen wird, der gleichsam zur Durchfuhrung von KreuzprQfungen zur Authentizi- 
tatsfeststellung genutzt werden kann. Gleichzeitig sollen die zur Verfugung zu 
stellenden Aufzeichnungspapiere auf der Vorder- und RQckseite prpblemlos mit 
sogenannten Preprints versehen werden kdnnen. 



Die Losung der vorstehenden Aufgabe sieht ein Aufzeichnungspapier mit einer 
Kombination mehrerer Sicherheitsmerkmale vor, wobei als Sicherheitsmerk- 
male 

(I.) mindestens zwei der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale (1), 

(2), (4) und (5) Oder 

(II.) mindestens eines der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale (2), 
(4) und (5) und mindestens eines der nachfolgend angegebenen Sicher- 
heitsmerkmale (1 ) und (3) 

miteinander kombiniert sind, wobei die Sicherheitsmerkmale sind: 

- (1) ein mit bloBem Auge unsichtbarer, in das Papier eingearbeiteter wasser- 
unloslicher Farbstoff (A), der bei einer Oberflachenbenetzung mit einem orga- 
nischen Ldsungsrnittel oder einer Saure eine auffallige Farbung zumindest auf 
der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seite gegen- 
uberliegt, bewirkt 

- (2) ein im sauren oder neutralen pH-Bereich bei Tageslicht nur schwach 
sichtbarer Farbstoff (B), der im regelma&igen oder unregelma&igen Muster auf 
die gesamte Flache der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorge- 
sehenen Seite gegenuberliegt, aufgebracht ist und der im Kontakt mit einer al- 
kalischen Substanz eine Farbreaktion eingeht, die zu einer bei Tageslicht fluo- 
reszierenden bestandigen Faroe fOhrt 

- (3) ein in das Papier eingearbeitetes oder aufgedrucktes Wasserzeichen 
. (4) in das Papier eingebrachter mit einem Farbstoff (C) eingefarbter 
und/oder mit einem optischen Aufheller behandelter Zellstoff, der unter UV- 
Bestrahlung fluoreszierend ist 

- (5) eine SC-Schicht, die auf die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorge- 
sehenen Seite gegenuberliegende Seite aufgebracht ist und in der Akzeptoren 
und Mikrokapseln mit darin eingekapselten Farbbildnern vorliegen, wobei die 
Farbbilder mit den Akzeptoren auf Druck eine farbbildende Reaktion eingehen. 
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im Rahmen zahlreich durchgefuhrter Untersuchungen zeigten sich unter- 
schiedliche, aus der Tabelle 1 ersichtliche Wirksamkeiten von zwei miteinander 
kombinierten Sicherheitsmerkmalen 

Tabelle 1 



Sicherheltsmerkmal 


(D 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(1) kombiniert mit... 




X 


X 


X 




(2) kombiniert mit ... 


X 




X 


o 


X 


(3) kombiniert mit ... 


X 


X 




X 


o 


(4) kombiniert mit... 


X 


o 


X 






(5) kombiniert mit ... 




X 


o 







X : besonders wirksame Kombiriation 
O : wirksame Kombination 

4> : wirksame Kombination bei stellenweiser Auftragung der SC-Schicht 



Bei der Kombination des Sicherheitsmerkmales (2) mit Sicherheitsmerkmal (5) 
ist das regelmSGige Oder unregelmSfiige Muster des Farbstoffes B auf die vor- 
her aufgebrachte SC-Schicht aufgetragen. 

Bei den Kombinationen von mehr als zwei Sicherheitsmerkmalen ist der stel- 
lenweise Auftrag des Sicherheitsmerkmals (5) die bevorzugte AusfQhrungs- 
form. 

Ohne da& die Erfindung auf die nachstehend angegebenen Kombinationen von 
mehr als zwei Sicherheitsmerkmalen beschrankt ist, haben sich besonders 
ausgepragte Sicherheitseffekte bei den folgenden Kombinationen von mehr als 
zwei der im Anspruch 1 angegebenen Sicherheitsmerkmalen gezeigt: 
(M2f3) t (1/2/4), (1/2/5), (1/3/4), (1/3/5), (1/4/5), (2/3/4), (2/3/5), (2/4/5) t (3/4/5); 
(1/2/3/4), (1/2/3/5), (1/3/4/5) 



Durch die in den UnteransprCichen angegebene Dotierung und Art der Farb- 
stoffe (A) als Sicherheitsmerkmal (1) wird sowohl eine AuthentizitatsprOfung, 
wie sie in den UnteransprQchen naher definiert ist und worunter eine Echt- 
heitsprufung des erfindungsgematten Aufzeichnungspapiers zu verstehen ist, 
wie auch die Erkennung von an Aufzeichnungen versuchten Falschungen er- 
mdglicht 

Als geeignet erwiesen hat sich for den Farbstoff (A) eine in das Papier einge- 
arbeitete Menge von 0,005 bis 0,1 Gew.-%, bezogen auf den „atro"- 
Faserstoffanteil, insbesondere eine Menge von 0,01 bis 0,03 Gew.-%. Als 
Farbstoff (A) kann ein Azin- oder Anthrachinonfarbstoff eingesetzt werden. 

Eine unregelmafcige Musterbildung hinsichtlich des als Sicherheitsmerkmal (2) 
aufgebrachten Farbstoffes (B) entspricht vorzugsweise einer feinkornigen 
Struktur, die, anders ausgedruckt, als Sprenkelung bezeichnet werden kann, 
wahrend das regelma&ige Muster vorzugsweise einer streifenformigen Struktur 
entspricht. Bei Tageslicht sieht die mit dem Farbstoff (B) beaufschlagte Seite. 
die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seite gegenuberliegt, 
mit bloBem Auge betrachtet leicht gefarbt aus. 

Die bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfmdung des in den Unteranspru- 
chen angegebenen Farbstoffes (B) ermoglichen, insbesondere wenn der Farb- 
stoff wasserldslich ist und ohne Bindemittel aufgetragen ist, die L6sung des 
Problems der einwandfreien Bedruckung der Ruckseite mittels Flexo- oder 
Offsetdruck, wenn dies fQr bestimmte Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel 
Lottoscheine, verlangt wird. Ein geeignetes Auftragsgewicht liegt im Bereich 
einer f lachenbezogenen Masse von 0,01 bis 40 mg/m 2 , insbesondere im Be- 
reich von 0,05 bis 7,5 mg/m a . Es wird weiterhin bevorzugt, daB das aus dem 
Farbstoff (B) gebildete Muster unter UV-Bestrahlung fluoreszierend ist. Als be- 
sonders geeignet hat sich als Farbstoff (B) ein solcher auf Pyrensulfonat-Basis 
erwiesen. 
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Zur Ausbildung der Fluoreszenz bei dem gemad Sicherheitsmerkmal (4) einzu- 
setzendem Zellstoff hat sich ein unter UV-Bestrahlung farblich fluoreszierender 
Farbstoff (C) auf Styryl-Basis als besonders vorteilhaft herausgestellt, weil mit 
ihm keine bei Tageslicht storende EinfSrbung des Papiers und der an der Pa- 
piermaschine im Rahmen der Produktion genutzten Wasser- und Stoffkreis- 
I3ufe verbunden ist. Das Verfahren zur EinfSrbung eines Teils des einzuset- 
zenden Zellstoffs ist nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung und kann 
vorteilhaft durchgefuhrt werden, in dem der einzufarbende Zellstoff separat in 
einem Pulper mit obig beschriebenen Farbstoff (C) enthaltendem Wasser auf- 
ge!6st wird, wobei sich ein Bereich von 0,03-3 % Farbstoff (C) bezogen auf 
den zu behandelnden Zellstoff als geeignet herausgestellt hat Eine besonders 
hohe Wirksamkeit hinsichtlich der Authentizitatsprufung des erfindungsgem§- 
Gen Aufzeichnungspapiers wird dann erzielt, wenn die Fluoreszenz des zur 
Behandlung des Zellstoffes benutzten Farbstoffes (C) unter UV-Bestrahlung 
unterschiedlich ist gegenuber der Fluoreszenz des Farbstoffes (B), der zur Er- 
zeugung des Sicherheitsmerkmais (2) eingesetzt wird. Femer ist zur Erzielung 
einer hohen Wirksamkeit einer das Sicherheitsmerkmal (4) ausnutzenden Au- 
thentizitStsprufung eine deutlich erkennbare Differenz in dem Einfarbungs- 
bzw. Aufhellungsgrad des mit einem Farbstoff (C) eingefarbten und/oder mit 
einem optischen Aufheller behandelten Zellstoffanteils im Vergleich zum nicht 
Oder wenig eingefarbten und/oder nicht Oder wenig optisch aufgehellten ubri- 
gen Zelistoffanteii einzustellen. 

Als Zellstoff fQr das Merkmal (C) kann ein aus Einjahrespflanzen bestehender 
Zellstoff Oder ein Nadelholzzellstoff eingesetzt werden, der vorzugsweise un- 
gemahlen ist. 

Vorzugsweise enthalt das erfindungsgem§Ge Aufzeichnungspapier bezogen 
auf seinen Zellstoffgehalt 0,005 - 3 Gew.-%, insbesondere 0,05 - 0,5 Gew.-% 
fluoreszierenden Zellstoff. 

Die flachenbezogene Masse der das Sicherheitsmerkmal (5) bildenden SC - 



Schicht liegt im Bereich von 1 bis 10 g/m 2 , vorzugsweise im Bereich von 4 bis 7 
g/m 2 . Eine geeignete Zusammensetzung der SC - Schicht ist nachfolgend an- 
gegeben, ohne daB die Erfindung auf diese Zusammensetzung beschrankt ist: 
20 bis 50 Gew.-% Mikrokapseln, vorzugsweise 25 bis 40 Gew.-% 
20 bis 60 Gew.-% Farbakzeptor, vorzugsweise 30 bis 45 Gew.-% 
8 bis 40 Gew.-% Bindemittel, vorzugsweise 10 bis 25 Gew.-% 
5 bis 30 Gew.-% Abstandhalter, vorzugsweise 8 bis 20 Gew.-% 

Als Abstandhalter kommen inhibierte Starke und/oder Zellulosepulver in Be- 
tracht. Der in Folge von Druckeinwirkung als Reaktion der Farbbildner mit den 
Akzeptoren in der SC-Schicht erzeugte Farbton steht vorzugsweise in einem 
Kontrast zu der Farbe der SC-Schicht. Eine nur stellenweise Ausbildung der 
das Sicherheitsmerkmal (5) darstellenden SC-Schicht, die auch die Erkennung 
von an Aufzeichnungen versuchten Falschungen ermSglicht, hat sich insbe- 
sondere dann als zweckmaBig herausgestellt, wenn sie mit den Sicherheits- 
merkmalen (1) und/oder (4) kombiniert ist, urn zum einen die Authentizi- 
tatsprufung unter Ausnutzung des Sicherheitsmerkmales (1) zu vereinfachen 
und zum anderen urn die Sichtbarmachung der Fluoreszenz des Zellstoffes It. 
Sicherheitsmerkmal (4) zu bewirken. 

Die erfindungsgemaaen Kombinationen von Sicherheitsmerkmalen werden 
vorzugsweise for ein Tintenstrahldruckpapier verwendet, insbesondere fQr ein 
Tintenstrahldruckpapier, das eine Empfangsschichtfur den Tintenstrahldruck 
aufweist. Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform sieht die erfindungsgema- 
Ben Kombinationen von Sicherheitsmerkmalen bei einem eine warmeempfindli- 
che Aufzeichnungsschicht aufweisenden Aufzeichnungspapier vor. Ganz be- 
sonders bevorzugt ist dabei die Einbringung einer pigmenthaltigen Schicht zwi- 
schen Papier und wirmeempfindlicher Aufzeichnungsschicht Desweiteren 
wird es bevorzugt, dali auf die warmeempfmdliche Aufzeichnungsschicht eine 
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Schutzschicht aufgebracht ist. 

Eine weiterhin bevorzugte Ausfuhrungsform sieht ein Aufzeichnurigspapier vor, 
das zumindest auf seiner zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seite 
eine Empfangsschicht fQr das Tintenstrahldruckverfahren oder das zumindest 
auf seiner zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seite eine w8r- 
meempfindliche Aufzeichnungsschicht aufweist und wobei als Sicherheits- 
merkmale mindestens zwei der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerk- 
maie (1 ) t (2), (3), (4) und (5) miteinander kombiniert sind: 

- (1 ) ein mit blofcem Auge unsichtbarer, in das Papier eingearbeiteter wasser- 
unloslicher Farbstoff (A), der bei einer OberflSchenbenetzung mit einem orga- 
nischen Ldsungsmittel oder einer SSure eine auffaliige FSrbung zumindest auf 
der Seite, die der zur Aufnahme der Aufeeichnung vorgesehenen Seite gegen- 
uberliegt, bewirkt 

- (2) ein im sauren oder neutralen pH-Bereich bei Tageslicht nur schwach 
sichtbarer Farbstoff (B), der im regelmSBigen oder unregelmaBigen Muster auf 
die gesamte Fiache der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorge- 
sehenen Seite gegenuberliegt, aufgebracht ist und der im Kontakt mit einer al- 
kalischen Substanz eine Farbreaktion eingeht, die zu einer bei Tageslicht fluo- 
reszierenden bestandigen Farbe fQhrt 

- (3) ein in das Papier eingearbeitetes oder aufgedrucktes Wasserzeichen 

- (4) in das Papier eingebrachter mit einem Farbstoff (C) eingefSrbter 
und/oder mit einem optischen Aufheller behandelter Zellstoff, der unter UV- 
Bestrahiung fluoreszierend ist 

- (5) eine SC-Schicht, die auf die der zur Aufnahme der Aufeeichnung vorge- 
sehenen Seite gegenuberliegende Seite aufgebracht ist und in der Akzeptoren 
und Mikrokapseln mit darin eingekapselten Farbbildnern vorliegen, wobei die 
Farbbilder mit den Akzeptoren auf Druck eine farbbildende Reaktion eingehen. 

Als Verfahren zur AuthentizitStsprufung eines das Sicherheitsmerkmal 1 auf- 



weisenden erfindungsgema&en Aufzeichnungspapiers - gegebenenfalls ent- 
sprechend den in den Unteranspruchen 8 bis 10 angegebenen AusfOhrungs- 
formen - hat sich ein Verfahren als geeignet erwiesen, bei dem die Oberflache 
der Seite, die der zur Aufnahme der Aufeeichnung vorgesehenen Seite gegen- 
uberliegt, miteiner Mischung aus einem primaren Alkohol, einem sekundaren 
Alkohol und einer Saure benetztwird. Dabei erfolgt die Benetzung vorzugswei- 
se mittels eines Teststiftes, Schwammes oder Stempels. 

Unter den als Sicherheitsmerkmal (3) genannten Wasserzeichen sind im Sinne 
der Erfindung auf der Papiermaschine in der nassen Papierbahn erzeugte 
echte Wasserzeichen. in die feuchte Papierbahn eingepragte sogenannte Mo- 
letten oder aufgedruckte Markierungen, sogenannte Pseudo-Wasserzeichen, 
zu verstehen. 

Unter den Azinfarbstoffen irn Sinne der vorliegenden Erfindung sind durch den 
Pyrazin-Ring (Paradiazin-Ring) mit angelagerten aromatischen Kemen ge- 
kennzeichnete Farbstoffe zu verstehen. 

Unter Preprints sind in der Beschreibung der vorliegenden Erfindung bei- 
spielsweise mittels Flexo- oder Offsetdruck, insbesondere Trocken- oder Wa- 
teriess-Offsetdruck, aufgebrachte Aufdrucke, wie zum Beispiel Formularbe- 
schriftungen zu verstehen, bei denen bei der spateren bestimmungsgemaBen 
Verwendung die Ausfullung der Formularfelder beispielsweise mittels Tinten- 
strahldrucker oder Thermodrucker erfolgt. 

Die in Beschreibung und PatentansprOchen gemachten Angaben zurflachen- 
bezogenen Masse und zu Gew.-% beziehen sich auf das „atro"-Gewicht, d. h. 
absolut trockene Gewichtsanteile. 



Die erfindungsgemauen Aufzeichnungspapiere konnen neben den fOnf 
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spruchten Sicherheitsmerkmalen It. Anspruch 1 mit ihren bevorzugten AusfCih- 
rungsvarianten entsprechend aller Unteranspruche auch weitere Sicherheits- 
merkmale aufweisen. 

Ohne darauf beschrankt zu sein, konnen im Rahmen der vorliegenden Erfin- 
dung die aus den nachfolgenden Schriften bekannten wSrmeempfmdlichen 
Aufzeichnungsschichten eingesetzt werden: DE 29 29 102 A1 ; DE 29 37 915 
A1; DE 32 37 247 A1; DE 32 42 262 A1. 

Ohne darauf beschrSnkt zu sein, konnen im Rahmen der vorliegenden Erfin- 
dung die aus den nachfolgenden Schriften bekannten Tintenstrahldruckemp- 
fangsschichten eingesetzt werden: DE 32 37 381 A1 ; EP 0 524 635 A1; EP 0 
602 230 A1 ; EP 0 602 400 A1 . 



Die nachfolgenden Beispiele eriaxitern die Erfindung, ohne sie darauf zu be- 
schranken: 

Harstelluno v np Papierbahnen: 

lm Rahmen einer Versuchsreihe wird eine Mischung (a) aus gebleichten und 
gemahlenen Laub- und Nadelholzzellstoffen unter Zugabe der Qblichen Bei- 
schlagsstoffe in eiriem Pulper bei einer Stoffdichte von 3,8 % hergestellt. 

In einem zweiten Pulper wird ein ungemahlener, gebleichter Nadelholzzellstoff 
mit dem unter UV-Bestrahlung eine gelbliche Fluoreszenz bewirkenden Styryl- 
farbstoff Pergasol F-6G* (Ciba Spezialitatenchemie GmbH) zur Herstellung ei- 
ner zweiten Mischung (b) behandelt. Dabei wird eine Stoffdichte von 2 % ein- 
gestellt. Es werden 0,3 % Farbstoff bezogen auf den zu behandelnden Zellstoff 
(atro) dem Auflosungswasser beigegeben. 

Aus den Mischungen (a) und (b) wird eine Mischung (c) hergestellt und daraus 
auf einer Langsieb-Papiermaschine eine das Sicherheitsmerkmal (4) aufwei- 
sende Papierbahn (I) mit 87 g/m* flachenbezogener Masse, bei der auf 99,9 
Gew.-Teile Zellstoff der Mischung (a) 0,1 Gew.-Teile Zellstoff der Mischung (b) 
entfallen. 

Eine Papierbahn (II) wird unter Benutzung der gleichen Mischung (c) mit einer 
flachenbezogenen Masse von 87 g/m* hergestellt bei gleichzeitiger Verwen- 
dung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egoutteurs. Diese Papierbahn (II) 
weist die Sicherheitsmerkmale (3) und (4) auf. 

Einer mit Nigrosin Lackschwarz H® - (Azinfarbstoff der Bayer AG) - angef§rbten 
Fasermischung (d), die ansonsten der Mischung (a) entspricht, wird zur Her- 
stellung der Mischung (e) die Mischung (b) zugefugt. Auf einer Langsieb- 
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Papiermaschine wird daraus eine die Sicherheitsmerkmale (1) und (4) aufwei- 
sende Papierbahn (III) mit 87 g/m 2 fISchenbezogener Masse hergestellt, bei der 
auf 99,9 Gew.-Teile Zellstoff der Mischung (d) 0,1 Gew.-Teile Zellstoff der Mi- 
schung (b) entfallen. Die zugegebene Farbstoffmenge entspricht 0,05 Gew.-% 
bezogen auf den Zellstoff der Mischung (e). 

Eine Papierbahn (IV) wird unter Benutzung der gleichen Mischung (e) mit einer 
fISchenbezogenen Masse von 87 g/m 2 hergestellt bei gleichzeitiger Verwen- 
dung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egoutteurs. Diese Papierbahn 
(IV) weist die Sicherheitsmerkmale (1), (3) und (4) auf. 

Unter alleiniger Benutzung der Fasermischung (d) wird auf einer Langsieb- 
Papiermaschine eine das Sicherheitsmerkmal (1) aufweisende Papierbahn (V) 
mit 87 g/m 2 fiachenbezogener Masse hergestellt 

Bei gleichzeitiger Verwendung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egout- 
teurs wird unter Verwendung der Fasermischung (d) eine die Sicherheitsmerk- 
male (1) und (3) aufweisende Papierbahn (VI) hergestellt. 

Unter alleiniger Benutzung der Fasermischung (a) wird auf einer Langsieb- 
Papiermaschine Papierbahn (VII) mit 87 g/m 2 flSchenbezogener Masse herge- 
stellt. 

Bei gleichzeitiger Verwendung eines ein Wasserzeichen erzeugenden Egout- 
teurs wird unter Verwendung der Fasermischung (a) eine das Sicherheits- 
merkmal (3) aufweisende Papierbahn (VIII) hergestellt. 

Die Papierbahnen (I) bis (VIII) werden einseitig mit einer StSrkeprSparation von 
0,5 g/m 2 versehen. 



Zur Herstellung von warmeempfindlichen Aufeeichnungspapieren werden die 
Papierbahnen (I) bis (VIII) zunachst auf der Seite, die der mit einer Starkepra- 
paration versehenen Seite gegenQberliegt, mit einer ein dlabsorbierendes Pig- 
ment enthaltenden Zwischenschicht beaufschiagt und anschlie&end mit einer 
warmeempfindlichen Aufeeichnungsschicht versehen. So entstehen aus den 
Papierbahnen (II), (III), (IV) und (VI) die mit (11*™), (111*™), (IV*™) und (VI th ™) 
bezeichneten warmeempfindlichen Aufzeichnungspapiere. Nachfolgend sind 
die warmeempfindlichen Aufzeichnungspapiere (if*™), (HI*™), (IV th ™) und 
(Vl therm ) ais Beispiele 1 bis 4 bezeichnet Sie enthalten die in der Tabelle 2 auf- 
gefuhrten Sicherheitsmerkmale. 



Die aus Papierbahnen I, V und VIII erhaltenen warmeempfindlichen Aufzeich- 
nungspapiere (I th ™), (V th ™) und (VIII th " 1 ") werden auf der mit einer Starkepra- 
paration versehenen Seite mit einer waGrigen LGsung eines Farbstoffes auf Py- 
rensulfonat-Basis so versehen, dali ein unregelma&iges Muster in der Art einer 
feinkornigen Struktur entsteht, das sich Qber die gesamte Fiache dieser Pa- 
pierbahnseite erstreckt. Es werden 3,5 mg/m 2 aufgetragen. Die so erhaltenen 
warmeempfindlichen Aufzeichnungspapiere werden als Beispiele 5, 6 und 7 
mjt (jth«m*2^ ^honn+2j und ( V |j,themH*) b 0ze ichnet und weisen die in der Tabelle 2 

aufgefGhrten Sicherheitsmerkmale auf. • 

Rfl8«piateB-11: 

Die It. den Beispielen 1 bis 4 hergestellten warmeempfindlichen Aufzeich- 
nungspapiere (II th ™), (III*™), (IV th ™) und (Vl*™) werden ruckseitig mit der zu 
den Beispielen 5-7 angegebenen Farbstofflosung versehen, so daS ein unre- 
gelma&iges Muster in der Art einer feinkornigen Struktur entsteht, das sich 
Qber die gesamte Fiache der Papierbahn erstreckt. Die so erhaltenen war- 
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meempfindlichen Aufzeichnungspapiere (ll thcfm+2 ), (lil therm+2 ) f (iv^ 2 ) und 
(Vl"*^ 2 ) weisen die aus Tabelle 2 ersichtlichen Sicherheitsmerkmale auf. 

Die mit einer warmeempfindlichen Aufeeichnungsschicht versehene Papier- 
bahn QJU*"™) wird ruckseitig stellenweise mit einer SC - Schicht eines Auf- 
tragsgewichtes von 5 g/m 2 

und anschliefiend uber die gesamte Flache mit der in den Beispielen 5 - 7 an- 
gegebenen Farbstofflosung versehen. Das ais (vil** 0 ""* 2 * 5 ) bezeichnete wSr- 
meempfindliche Aufeeichnungspapier enthilt die aus der Tabelle 2 ersichtli- 
chen Sicherheitsmerkmale. 



Tabelle? 



Beispiel 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Bezefchnung 


|| therm 


HI therm 


jy therm 


therm 


| therm+Z 


ytherm+Z 


Sicherheits- 
merkmale 


3/4 


1/4 . 


1/3/4 


1/3 


4/2 


2/1 


Tabelle 2 Fortsetzung 


Beispiel 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


Bezeichnung 


yj||merm+2 


|| therm « 


HI therm +2 


therm+Z 


therm+i! 


y|| tnerm+z+o 


Sicherheits- 
merkmale 


3/2 


3/4/2 


1/4/2 


1/3/4/2 


1/3/2 


5/2 



Zur Herstellung von Aufzeichnungspapieren fur den Tintenstrahldruck werden 
die Papierbahnen (II) bis (VI) und (VIII) einseitig mit einer Empfangsschicht fur 
den Tintenstrahldruck versehen. Aus den Papierbahnen (II), (III) und (IV) ent- 



stehen so die als Beispiele 13 bis 15 bezeichneten Aufeeichnungspapiere fur 
den Tintenstrahldruck (if*), (III**) und (IV**) mit den in Tabelle 3 angegebenen 
Sicherheitsmerkmalen. 

R^piQ!16und17: 

Die aus den Papierbahnen (V) und (VI) hergestellten Aufeeichnungspapiere fur 
den Tintenstrahldruck^) und (Vl**) werden, wie zu Beispiel 12, Zeilen 1 - 3, 
angegeben, rtickseitig steilenweise mit einer SC - Schicht, beaufschlagt. Die 
Sicherheitsmerkmale der so hergestellten und mit (V***) sowie (Vl*** 5 ) be- 
zeichneten Aufeeichnungspapiere sind in Tabelle 3 angegeben. 

peispjel 18; 

Eine Bahn des Aufeeichnungspapiers (VP) wird t wie zu Beispiel 12 angege- 
ben, rQckseitig sowohl steilenweise mit einer SC-Schicht wie auch zus§tzlich 
Ober die gesamte Flache mit einer Farbstoffldsung gem£G den Beispielen 5-7 
beaufschlagt Das als (VI** 2 * 5 ) bezeichnete Aufeeichnungspapier enthalt die in 
Tabelle 3 angegebenen Sicherheitsmerkmale. 



Eine Bahn des Aufeeichnungspapiers (Vlll tsd ) wird, wie zu Beispiel 12 angege- 
ben, rQckseitig sowohl steilenweise mit einer SC-Schicht wie auch zusatzlich 
uber die gesamte Flache mit einer Farbstoffldsung gemas den Beispielen 5-7 
beaufschlagt. Das als (Vlll*** 2 * 5 ) bezeichnete Aufeeichnungspapier enthSIt die 
in Tabelle 3 angegebenen Sicherheitsmerkmale. 
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Tabelle 3 



Beispiel 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


Bezeichnung 


an, 


(III* 0 ) 


(IV* 0 ) 


(V~~) 








Sfchertieits- 
merionale 


4/3 


1/4 


1/4/3 


1/5 


1/3/5 


1/3/5/2 


3/5/2 



Beispiel 20: 

Papierbogen hergestellt aus einer die Sicherheitsmerkmale 1/3/4 aufweisen- 
den, mittels eines in der Papiermaschine installierten GISttwerkes gegiatteten 
Papierbahn IV werden als beidseitig mittels Tintenstrahldruck zu beschriften- 
des Aufeeichnungspapier fur einfache Anwendungsbereiche im Burobetrieb 
eingesetzt 

Das gleiche Papier ist auch fur die Herstellung von Kopien mittels elektrofoto- 
graphischer Verf ahren - sogenanntes Xerox - Verfahren einsetzbar. 



PatentansprQche 

1 . Aufzeichnungspapier mit einer Kombination mehrerer Sicherheitsmerkma- 
le,. dadurch gekennzeichnet, daft als Sicherheitsmerkmale 
(I.) mindestens zwei der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale 

(1) , (2), (4) und (5) oder 

(II.) mindestens eines der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale 

(2) , (4) und (5) und mindestens eines der nachfolgend angegebenen 
Sicherheitsmerkmale (1) und (3) 

miteinander kombiniert sind, wobei die Sicherheitsmerkmale sind: 

- (1 ) ein mit blo&em Auge unsichtbarer, in das Papier eingearbeiteter 
wasserunloslicher Farbstoff (A), der bei einer Oberflachenbenetzung mit 
einem organischen Ldsungsmittel oder einer SSure eine auftellige FSrbung 
zumindest auf der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgese- 
henen Seite gegenuberliegt, bewirkt 

- (2) ein im sauren oder neutralen pH-Bereich bei Tageslicht nur schwach 
sichtbarer Farbstoff (B), der im regelma&igen oder unregelmaBigen Muster 
auf die gesamte Flache der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung 
vorgesehenen Seite gegenOberliegt, aufgebracht ist und der im Kontakt mit 
einer alkalischen Substanz eine Farbreaktion eingeht, die zu einer bei Ta- 
geslicht fluoreszierenden bestSndigen Farbe fQhrt 

• (3) ein in das Papier eingearbeitetes oder aufgedrucktes Wasserzeichen 

- (4) in das Papier eingebrachter mit einem Farbstoff (C) eingefarbter 
und/oder niit einem optischen Aufheller behandelter Zellstoff, der unter UV- 
Bestrahlung fluoreszierend ist, 

- (5) eine SC-Schicht, die auf die der zur Aufnahme der Aufzeichnung 
vorgesehenen Seite gegenuberliegende Seite aufgebracht ist und in der 
Akzeptoren und Mikrokapsein mit darin eingekapseiten Farbbiidnern vor- 
liegen, wobei die Farbbilder mit den Akzeptoren auf Druck eine farbbilden- 
de Reaktion eingehen. 



NSOOCIO <WO_0100435A1J_> 



WO 01/09435 



19 



PCT/EP00/07185 



2. Aufzeichnungspapier, dadurch gekennzeichnet, dali das Aufeeichnungs- 
papier zumindest auf seiner zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen 
Seite eine Empfangsschicht fur das Tintenstrahldruckverfahren oder zu- 
mindest auf seiner zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seite 
eine wSrmeempfindliche Aufceichnungsschicht aufweist, und dafc ais Si- 
cherheitsmerkmale mindestens zwei der nachfolgend angegebenen Si- 
cherheitsmerkmale (1), (2), (3), (4) und (5) miteinander kombiniert sind: 

- (1) ein mit blofcem Auge unsichtbarer, in das Papier eingearbeiteter 
wasserunloslicher Farbstoff (A), der bei einer OberflSchenbenetzung mit 
einem organischen Losungsmittel oder einer Saure eine auffSllige Farbung 
zumindest auf der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung vorgese- 
henen Seite gegenuberliegt, bewirkt 

- (2) ein im sauren oder neutralen pH-Bereich bei Tageslicht nur schwach 
sichtbarer Farbstoff (B), der im regelmS&igen oder unregelmS&igen Muster 
auf die gesamte Flache der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung 
vorgesehenen Seite gegenuberliegt, aufgebracht ist und der im Kontakt mit 
einer alkalischen Substanz eine Farbreaktion eingeht, die zu einer bei Ta- 
geslicht fluoreszierenden bestSndigen Farbe fuhrt 

- (3) ein in das Papier eingearbeitetes oder aufgedrucktes Wasserzeichen 

- (4) in das Papier eingebrachter mit einem Farbstoff (C) eingeterbter 
und/oder mit einem optischen Aufheller behandelter Zellstoff, der unter UV- 
Bestrahlung fluoreszierend ist 

- (5) eine SC-Schicht, die auf die der zur Aufnahme der Aufzeichnung 
vorgesehenen Seite gegenuberliegende Seite aufgebracht ist und in der 
Akzeptorenr und Mikrokapseln mit darin eingekapselten Farbbildnern vor- 
liegen, wobei die Farbbilder mit den Akzeptoren auf Druck eine farbbilden- 
de Reaktion eingehen. 



4\) 

V ,< . 

3. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft das aus dem Farbstoff (B) gebildete Muster unter UV- 
Bestrahlung fluoreszierend ist 

4. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafc der Farbstoff (B) mit einer flachehbezogenen Masse im 
Bereich von 0,01 bis 40 mg/m 2 aufgebracht ist. 

5. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daR der Farbstoff (B) mit einer flachenbezogenen Masse im 
Bereich von 0,05 bis 7,5 mg/m 2 aufgebracht ist. 

6. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dad der Farbstoff (B) wasser!6slich ist. 

7. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, da& der Farbstoff (B) ohne Bindemittel aufgebracht ist. 

8. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Farbstoff (B) ein solcher auf Pyrensulfonat-Basis 
ist. 

9. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, da& der Farbstoff (A) in einer Menge von 0,005 bis 0,1 
Gew.-% in das Papier, bezogen auf den „atro B -Faserstoffanteil, eingear- 
beitetist. 

10. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, da& der Farbstoff (A) in einer Menge von 0,01 bis 0,03 
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Gew,-% in das Papier, bezogen auf den „atro u -Faserstoffanteil, eingear- 
beitet ist. 

1 1 . Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dad der Farbstoff (A) ein Azin - Oder Anthrachinonfarbstoff 
ist. 

12. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Fluoreszenz des mit dem Farbstoff (C) eingeterbten 
Zellstoffes unter UV-Bestrahlung farbig ist. 

13. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mit dem Farbstoff (C) eingefarbte Zellstoff aus 
Einjahrespflanzen besteht. 

14. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mit dem Farbstoff (C) eingefSrbte Zellstoff aus Na- 
delholzzellstoff besteht. 

15. AufziBichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Zellstoff ungemahlen ist. 

16. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Papier bezogen auf seinen Zellstoffgehalt 
0,005 - 3 Gew.-% fluoreszierenden Zellstoff enth^lt. 

17. Aufzeichnungspapier nach einem der AnsprGche 1 bis 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Papier bezogen auf seinen Zellstoffgehalt 
0,05 - 0,5 Gew.-% fluoreszierenden Zellstoff enthait. 



18. Aufzeichnungspapier nach einem der AnsprOche 1 bis 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die flachenbezogene Masse der SC-Schicht zwischen 
1 undlOg/mMiegt. 

19. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, da& die flachenbezogene Masse der SC-Schicht zwischen 
4 und 7 g/m* liegt. 

20. Aufzeichnungspapier nach eiiiem der Anspruche 1 bis 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die SC-Schicht nur stellenweise aufgetragen ist. 

21. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 und 3 bis 20, dadurch 
gekennzelchnet, dad das Aufzeichnungspapier ein fur das Tintenstrahl- 
dnjckverfahren vorgesehenes Papier ist 

22. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 und 3 bis 21 , dadurch 
gekennzelchnet, daB das Aufzeichnungspapier zumindest auf seiner zur 
Aufnahme der Aufzeichnung vbrgesehenen Seite eine EmpfangsschichtfOr 
das Tintenstrahldruckverfahren aufweist. 

23. Aufzeichnungspapier nach einem der AnsprOche 1 und 3 bis 20, dadurch 
gekennzelchnet, daB das Aufzeichnungspapier zumindest auf seiner zur 
Aufnahme der Aufzeichnung vorgesehenen Seite eine warmeempfindliche 
Aufzeichrtungsschicht aufweist 

24. Aufzeichnungspapier nach einem der AnsprOche 2 Oder 23, dadurch ge- 
kennzelchnet, dafi das Aufzeichnungspapier zwischen Papier und war- 
meempfindlicher Aufzeichnungsschicht eine pigmenthaltige Zwischen- 
schicht aufweist. 
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25. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 2, 23 Oder 24, dadurch 
gekennzeichnet, da(i auf die warmeempfindliche Aufeeichnungsschicht 
eine Schutzschicht aufgebracht 1st 

26. Verfahren zur Authentizitatsprufung des Aufzeichnungspapiers nach einem 
der Anspruche 1, 2, 9, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
OberflSche der Seite, die der zur Aufnahme der Aufeeichnung vorgesehe- 
nen Seite gegenGberliegt, mit einer Mischung aus einem prim§ren Alkohol, 
einem sekundSren Alkohol und einer S&ure benetzt wird. 

s 

27. Verfahren zur AuthentizitatsprQfung des Aufzeichnungspapiers nach An- 
spruch 26, dadurch gekennzeichnet, daft die Benetzung mittels eines 
Teststifteis, Schwammes, Stempels erfolgt 
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GEANDERTE ANSPRflCHE 
[beim Internationalen Btlro am 29. Dezember 2000 (29. 1 2.00) eingegangen; 
ursprilngliche AnsprQche 22 und 23 gestrichen; ursprilngliche AnsprOche 2 geandert; ursprilngliche Anspruche 
24 - 27, umnumeriert als Anspruch 22-25; alle weiteren AnsprUche unverandert (5 Seiten)] 

PatentansprQche 

1. Aufeeichnungspapier mit einer Kombination mehrerer Sicherheitsmerkma- 
le, dadurch gekennzeichnet, dafc als Sicherheitsmerkmale 
(I.) mindestens zwei der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale 

(1) , (2), (4) und (5) Oder 

(II.) mindestens eines der nachfolgend angegebenen Sicherheitsmerkmale 

(2) , (4) und (5) und mindestens eines der nachfolgend angegebenen 
Sicherheitsmerkmale (1) und (3) 

miteinander kombiniert sind, wobei die Sicherheitsmerkmale sind: 

- (1 ) ein mit blo&em Auge unsichtbarer, in das Papier eingearbeiteter 
wasseruniOslicher Farbstoff (A), der bei einer Oberflichenbenetzung mit 
einem organischen Losungsmittel oder einer Saure eine aufteilige Ffirbung 
zumindest auf der Seite, die der zur Aufnahme der Aufeeichnung vorgese- 
henen Seite gegenOberliegt, bewirkt 

- (2) ein im sauren oder neutralen pH-Bereich bei Tageslicht nur schwach 
sichtbarer Farbstoff (B), der im regelmaBigen oder unregelm§Bigen Muster 
auf die gesamte FISche der Seite, die der zur Aufnahme der Aufzeichnung 
vorgesehenen Seite gegenOberliegt, aufgebracht ist und der im Kontakt mit 
einer alkalischen Substanz eine Farbreaktion eingeht, die zu einer bei Ta- 
geslicht fluoreszierenden bestandigen Farbe fQhrt 

- (3) ein in das Papier eingearbeitetes oder aufgedrucktes Wasserzeichen 

- (4) in das Papier eingebrachter mit einem Farbstoff (C) eingeterbter 
und/oder mit einem optischen Aufheller behandelter Zellstoff, der unter UV- 
Bestrahlung fiuoreszierend ist, 

- (5) eine SC-Schicht, die auf die der zur Aufnahme der Aufeeichnung 
vorgesehenen Seite gegenOberliegende Seite aufgebracht ist und in der 
Akzeptoren und Mikrokapseln mit darin eingekapselten Farbbildnern vor- 
liegen, wobei die Farbbilder mit den Akzeptoren auf Druck eine farbbilden- 
de Reaktion eingehen. 
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2. Aufeeichnungspapier nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da& 
das Aufeeichnungspapier zumindest auf seiner zur Aufnahme der Auf- 
zeichnung vorgesehenen Seite eine Empfangsschicht fQr das Tintenstrahl- 
daickverfahren Oder zumindest auf seiner zur Aufnahme der Aufzeichnung 
vorgesehenen Seite eine wSrmeempfindliche Aufzeichnungsschicht auf- 
weist 

3. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft das aus dem Farbstoff (B) gebildete Muster unter UV- 
Bestrahlung fluoreszierend ist. 

4. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 3 t dadurch ge- 
kennzeichnet, da& der Farbstoff (B) mit einerflachenbezogenen Masse im 
Bereich von 0,01 bis 40 mg/m 2 aufgebracht ist. 

5. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft der Farbstoff (B) mit einerflachenbezogenen Masse im 
Bereich von 0,05 bis 7,5 mg/m 2 aufgebracht ist. 

6. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dad der Farbstoff (B) wasserlfislich ist. 

7. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Farbstoff (B) ohne Bindemittel aufgebracht ist. 

8. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft der Farbstoff (B) ein solcher auf Pyrensulfonat-Basis 
ist 
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9. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzelchnet, da& der Farbstoff (A) in einer Menge von 0,005 bis 0,1 
Gew.-% in das Papier, bezogen auf den 0 atro"-Faserstoffanteil, eingear- 
beitet ist 

10. Aufeeichnungspapier nach einem derAnsprQche 1 bis 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, da& der Farbstoff (A) in einer Menge von 0,01 bis 0,03 
Gew r -% in das Papier, bezogen auf den s atro"-Faserstoffanteil, eingear- 

: beitetist. 

11. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafc der Farbstoff (A) ein Azin - oder Anthrachinonfarbstoff 
ist. 

12. Aufeeichnungspapier nach einem derAnsprQche 1 bis 11, dadurch ge- 
kennzelchnet, da(i die Fluoreszenz des mit dem Farbstoff (C) eingeterbten 
Zelistoffes unter UV-Bestrahlung farbig ist. 

13. Aufeeichnungspapier nach einem derAnsprQche 1 bis 12, dadurch go- 
kennzeichnet, daB der mit dem Farbstoff (C) eingef§rbte Zellstoff aus 
Einjahrespflanzen besteht. 

14. Aufeeichnungspapier nach einem derAnsprQche 1 bis 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der mit dem Farbstoff (C) eingefarbte Zellstoff aus Na- 
delholzzellstoff besteht. 

15. Aufeeichnungspapier nach einem derAnsprQche 1 bis 14, dadurch ge- 
kennzeichnet, 6aQ> der Zellstoff ungemahlen ist. 
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16. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 15, dadurch ge- 
kennzelchnet, daft das Papier bezogen auf seinen Zellstoffgehalt 
0,005 - 3 Gew.-% fluoreszierenden Zellstoff enthSIt 

17. Aufeeichnungspapier nach einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft das Papier bezogen auf seinen Zellstoffgehalt 
0,05 - 0,5 Gew.-% fluoreszierenden Zellstoff enthait 

18. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft die flSchenbezogene Masse der SC-Schicht zwischen 
1 und10g/m 2 Iiegt. 

19. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 18, dadurch ge- 
kennzelchnet, daft die flSchenbezogene Masse der SC-Schicht zwischen 
4 und 7 g/m* liegt 

20. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 bis 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft die SC-Schicht nur stellenweise aufgetragen ist. 

21. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 1 und 3 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Aufeeichnungspapier ein fOr das Tintenstrahl- 
druckverfahren vorgesehenes Papier ist. 

22. Aufeeichnungspapier nach einem der AnsprQche 2 oder 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, daft das Aufeeichnungspapier zwischen Papier und w§r- 
meempfindlicher Aufeeichnungsschicht eine pigmenthaltige Zwischen- 
schicht aufweist. 
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23. Aufzeichnungspapier nach einem der Anspruche 2 bis 20 oder 22, da- 
durch gekennzeichnet, dafc auf die wSrmeempfindliche Aufeeichnungs- 
schicht eine Schutzschicht aufgebracht ist. 

24. Verfahren zur AuthentizitStsprGfung des Aufeeichnungspapiers nach einem 
der AnsprQche 1 , 2, 9, 1 0 oder 1 1 , dadurch gekennzeichnet, da& die 
Oberfiache der Seite, die der zur Aufnahme der Aufeeichnung vorgesehe- 
nen Seite gegenQberiiegt, mit einer Mischung aus einem primaren Alkohol, 
einem sekundSren Alkohol und einer S2ure benetzt wird. 

25. Verfahren zur Authentizitatsprufung des Aufeeichnungspapiers nach An- 
spruch 24, dadurch gekennzeichnet, da& die Benetzung mittels eines 
Teststiftes, Schwammes, Stempels erfoigt. 
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